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29760/BN 

FlufTmassa for absorptionsprodukter 

Foreliggande uppfinning hanfor sig till satt att framstalla fluffmassa for 
absorptionsprodukter, till sadan fluffinassa, absorptionskarnor eller absorptionskroppar, och 
5 absorptionsprodukter sisom blojor, inkontinensskydd, bindor och torkdukar. Uppfinningen 
hanfor sig sarskilt till fluffinassa som innefattar tillsats av mineraliska amnen av 
mikropartikeltyp, s&som bentonit och liknande, samt till anvandning av s&dan fluffinassa och 
sidana absorptionsprodukter for framstallning av blojor, bindor, inkontinensskydd och 
torkdukar. 
10 Bakgrund 

I hygienprodukter, s&som blojor, bindor och inkontinensskydd, anvands 
absorptionskroppar eller absorptionskarnor av s k fluff. Fluff tillverkas genom torrdefibrering 
av cellulosamassa som ar i form av l&nga banor i rullar eller ark i balar. For att minska 
rivningsenergin och underlatta defibreringen forser man massan fore eller pi upptagnings- 

15 maskinen med vissa tillsatser, som minskar bildningen av bindningar och nedsatter friktionen 
mellan fibrema i massan. Exempelvis anvands for detta andam&l katjoniska tensider som har 
god vidhaftning vid fibrema, se t ex US 3,930,933. For att minska tensidernas negativa 
effekter pi massans vatskeabsorptionsform&ga och aven p& dess ljushet, kombineras de 
katjoniska tensidema pfta med exempelvis nonjoniska tensider. 

20 Under de senaste Sren har okad anvandning av sk syntetiska superabsorbenter 

medfort att den anvanda mangden cellulosafluff i vissa hygienprodukter minskat radikalt. 
Dessa superabsorbenter bidrar inte till h&Ufasthet och darfor har det blivit allt viktigare att de 
ingSende cellulosafibrerna kan bidra till hSllfastheten i hygienprodukternas absorptionskarna. 
I och med detta har cellulosafluffens s k natverksstyrka blivit en allt mer prioriterad egenskap. 

25 En bra natverksstyrka erh&lls i allmanhet om man i processen dar fluffinassa torrdefibreras n&r 
en effektiv defibrering altemativt fiberfiilaggning. Fdljaktligen efterstravas en l&g s k 
knuthalt. Tillsats av mjukgorande organiska tensider av kat- och nonjontyp enligt kand teknik 
ger i och for sig en kraftigt forbattrad defibrering, men inverkar menligt p& fluffinassans 
absorberande egenskaper. 

30 I patentet SE 508 898 (Stora) beskrivs ett sUtt att framstalla en cellulosamassa 

genom behandling med ett icke polymert aluminiumsalt. Denna behandling anges forbattra en 
fluf&nassas defibreringsegenskaper. 
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I syfte att hos fluffmassa i absorptionsprodukter erhilla forbattrad absorption 
beskrivs i patentet SE 500 858 (SCA) ett satt att framstalla fibrer med okad specifik yta 
genom att pa fiberytan fbrankra hydrofila kemikalier, bestiende av positiva oorganiska joner i 
form av olika typer av oorganiska Salter. Bl a namns som exempel pa positiva oorganiska 
joner aluminium, som exempel pa ett oorganiskt salt namns bl a kalciumkarbonat. Patentet ar 
inriktad pi de positiva effekter som kan erhillas pa absorptionshastigheten till fdljd av den 
okade specifika ytan. Ingenting namns alltsi om inverkan pa defibrerbarhet. 

I WO 98/17856 beskrivs ett fSrfarande fbr framstallning av en mer lattdefibrerad 
cellulosamassa for anvandning i absorptionsprodukter baserade pa cellulosafluff. Enligt 
beskrivningen baserar sig fSrfarandet pa att partiklar, som inte ar av cellulosamaterial, tillsatts 
till cellulosamassan tillsammans med ett retentionsmedel nar massan ar i en vattensuspension. 
Enligt patentkraven anvands s k mineraliska fyllmedel av t ex lera, kalciumkarbonat eller talk. 
En typisk tillsatsmangd anges till 1 - 30 % av den fardiga cellulosaproduktens vikt. I ansokan 
WO 98/17856 namns effekter pa defibreringsenergi, knuthalt, absorptionsegenskaper mm, 
men nigra effekter pi den ffcr absorptionsprodukternas mekaniska sammanhillning viktiga 
egenskapen natverksstyrka redovisas inte. 

Metoderna ovan med alun respektive kalciumkarbonat enligt SE 500 858 kan ha 
nackdelar pga begransningar i de pH-intervall de Mr lampade for. De komplexa jamviktema 
fdr aluminiumhydroxidsystemet gQr att ett optimum finns i intervallet pH 5,5 - 6,5. Metoden 
med kalciumkarbonat anvands fdrdelaktigast vid pH over 7. Eftersom bide alun och karbonat 
nar de fdrekommer i torrt tillstind i en fardig absorptionsprodukt kan piverkas och delvis 
16sas upp av tillfbrd vatska, kan oOnskade effekter av de upplSsta kemikalierna erhillas. 
Bland annat kan pH-nivi i extrakt och produkternas eventuella vaxelverkan med huden 
piverkas. Det kan alltsi ur slutanvandarsynpunkt vara en fdrdel om de onskade effektema kan 
uppnis med en mer inert tillsats an alun eller kalciumkarbonat. 

En tillsats av en inert komponent vid fluffmassaullverkningen skulle aven 
medfdra att pH-nivin i massamalden inte blir kritisk. Nigra extra tillsatser i form av alkali 
eller syra f8r att justera pH skulle darmed inte behovas. 
Beskrivning av uppfinningen 

Det har nu visat sig att en tillsats av inert karaktar som ger de onskade effektema 
Sr bentonit, en anjonisk mikropartikelprodukt av montmorillonit med grundsammansattningen 
Al 2 Si40io(OH) 2 * n H20. Tillsatsen av bentonit i maiden vid nuffmassatillverkning ar inte 
pH-beroende. Fluffinassa med tillsats av bentonit har vid defibrering visat sig ge en 
fluffmassa med lig knuthalt. Bentonit tillhor en grupp tillsatsamnen som inom 
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papperstekniken framst anvands i retentionsmedelssystem och betecknas som mikropartiklar, 
med en typisk partikelstorlek mellan 2,5 och 100 rim. 

Foreliggande uppfinning ar s&Iedes bl a inriktad pk satt att framstalla en for 
absorptionsprodukter lamplig torrdefibrerbar fluffinassa, vid vilket, vid tillverkning av 

. 5 fluffinassan, tillfors bentonit (montmorillonit), och eventuellt en ytterligare oorganisk 

partikelfSrening, till massan i en mangd som i fardig fluffinassa ger en mangd bentonit av 
0,2 till 7 kg per ton fluffinassa och eventuellt en mangd av den ytterligare oorganiska 
partikelforeningen av 0,2 till 7 kg per ton fluffinassa, varvid den totala mangden retenderad 
partikeltillsats uppg&r till hogst 8 kg per ton fluffinassa. 

10 I en utforingsform av uppfinningen tillfors bentoniten och den eventuella ytterligare 

oorganiska partikelforening i s&dan mangd att den retenerade mMngden bentonit respektive 
mangden av partikelforeningen vardera ligger i omrddet 0,5 till 3,0 kg per ton fluffinassa. Den 
anvSnda partikelforeningen ar exempelvis en syntetisk silikatforening, kaolin, talk eller ett 
karbonat. 

15 Vid tillverkningen av fluf&nassan enligt uppfinningen, tillfors bentoniten och 

den eventuella partikelforeningen vanligen till v&t massamald vid ett pH som avgSrs av 
tillverkningsprocessens normala driftoptimum. Tillforseln av bentonit (montmorillonit) till 
den v&ta massamalden i massatillverkningsprocessen sker lampligen i vfitanden pa en 
upptagningsmaskin (torkmaskin) fore maidens utlopp pk upptagningsmaskinen. 

20 Den efter torrdefibrering erhSllna cellulosafluffen som framstallts enligt 

uppfinningen har unika egenskaper som bl a ger, i en av de for fluffinassa standardiserade 
analysmetoderna, en signifikant l^gre knuthalt an en obehandlad massa. Generellt anses en 
minskad knuthalt hos defibrerad fluff vara gynnsam fbr fluffens natverksstyrka. SSsom 
framgSr av de exempel som beskrivs nedan, har forsok utforda med hogre satsningar av 

25 bentonit resulterat i lagre natverksstyrka an obehandlad referensmassa. Resultaten indikerar 
allts& att ett optimum med avseende pi knuthalt och natverksstyrka foreligger i det intervall 
av tillfbrd bentonit som ovan angivits och som firamg&r av de efterfbljande patentkraven. 

De bakomliggande mekanismema till det observerade optimet ar inte annu 
klarlagda, men en tankbar forklaring skulle kunna vara att mikropartiklarna av bentonit vid 

30 tillverkningen av fluffinassa i den v&ta processen pk upptagningsmaskinen, faster pk 

cellulosafibrernas yta och okar darmed avstSndet mellan nMiggande cellulosafibrers ytor. 
D armed minskas mSjligheterna till vatebindningar mellan fibrerna, och massan visar ett 
battre defibreringsresultat vid toirdefibreringen. Om mangden bentonitpartiklar pa fiberytan 
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daremot blir for stor kan fibrema fa ett skikt av glatta partiklar pa ytan som minskar friktionen 
mellan fibrema, vilket leder till att det torra narverkets styrka minskar. 

UppmStta arkegenskaper visar vidare att massan med okad tillsats av bentonit 
far lagre sprangstyrka och lagre erforderlig defibreringsenergi i processen dar massan 
torrdefibreras. 

Behandlingen med bentonit har gett dessa fbrdelar utan att fluffens 
absorptionsegenskaper forsamrats, vilket daremot ar fallet med traditionella mjukgorande 
tillsatskemikalier. 

Uppfirmingen ar ocksa inriktad pa fluffmassa for absorptionsprodukter som 
innehaller bentonit (montmorillonit), och eventuellt en ytterligare oorganisk partikelfbrening, 
i en mangd bentonit av 0,2 till 7 kg per ton fluffmassa och eventuellt en mangd av den 
ytterUgareoorganiskapartikelfBremngenav 0,2 till 7 kg per ton fluffmassa, varvid den totala 
mangden retenderad partikeltillsats uppgar till hogst 8 kg per ton torrdefibrerad fluffmassa. 

I en utfdringsform av uppfinningen innefattar flufflnassan bentonit respektive den 
eventuella partikelfSreningen i en mangd av vardera i omradet 0,5 till 3,0 kg per ton 
torrdefibrerad fluffmassa., och partikelfSreningen ar exempelvis en syntetisk silikatfdrening. 

Dartill Sr uppfinningen inriktad pa en absorptionskarna fbr absorptionsprodukter , 
vilken innefattar en torrdefibrerad fluffmassa enligt uppfinningen och eventuellt en 
superabsorb ent. 

Dessutom ar uppfinningen inriktad pi en absorptionsprodukt, vilken innefattar en 
torrdefibrerad fluffmassa enligt uppfinningen och/eller en absorptionskarna enligt 
uppfinningen. Exempel pa absorptionsprodukter eller sanitetsprodukter ar hygienprodukter, 
sasom blojor, bindor, inkontinensskydd inbegripet sangunderlagg och torkdukar. 

Uppfinningen Sr darutCver inriktad pa anvandning av en torrdefibrerad fluffmassa 
enligt uppfinningen, eller en absorptionsprodukt enligt uppfinningen, for framstallning av 
hygienprodukter, sasom blojor, inkontinensskydd, bindor och torkdukar. 

Uppfinningen ar dessutom inriktad pa anvandning av en fluffmassa enligt 
uppfinningen, eller en absorptionskropp enligt uppfinningen, for framstallning av 
absorptionsprodukter, framst hygienprodukter, sasom blSjor, inkontinensskydd, bindor och 
torkdukar. 

Uppfinningen kommer nu att ytterligare belysas med foljande exempel. Dessa 
exempel ska inte pa nagot satt anses begr&nsa uppfinningens skyddsomfang i de efterfoljande 
patentkraven. 
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Exemoel 1 

Blekt barrvedsmassa anvandes for att i laboratorieforsok tillverka fluffmassaark 
med en ytvikt av ca. 750 g/m 2 . Vid fbrsdken med bentonit tillsattes varierande mangder 3 - 
30 kg/t av produkten Hydrocol MD fr£n Allied Colloids. Enligt deklaration frSn leverantoren 
inneh&ller produkten 94 - 98 % natriumbentonit. I laboratorieforsdken tillsattes cellulosafibrer 
till kranvatten som pH-justerats till 6,5. Retentionsmedel av typen BMB-1310 fr&n Eka 
Chemicals samt Hydrocol MD tillsattes varefter pH kontrollerades och justerades. 
Suspensionen stod under omrdrning i totalt 10 min. Fluffoiassaark tillverkades i arkform vid 
massakoncentrationen 0,1 %. Efter pressning och torkning dejfibrerades arken i en 
laboratoriehammarkvam av typen Kamas H-01. Fdrsoken utvarderades med anvandning av 
SCAN-metoder i ffcrekommande fall, i ovrigt med interna standardmetoden 

For bestamning av egenskapen natverksstyrka har en metod som tagits fram av 
Papirindustriens Forskningsinstitutt, PFI i Norge (1981) anvants. Metoden anvands allmfcit 
inom branschen men har inte blivit upptagen som nationell eller intemationell standard. Enligt 
metoden formas av defibrerad fluffmassa en cylindrisk provkropp med diametern 50 mm och 
vikten 1 g. Provkroppen spans in i en provh&llare i en apparat for provning av drag- och 
tryckhUllfasthet. Provningsapparatens provh&llare har en rorlig platta av stSl med diametern 
20 mm monterad p& en axel. Denna platta belastar vid provningen provkroppen av fluff i 
provkroppens centrum. Plattan fors vid provningen upp genom den infasta provkroppen med 
en hastighet av 50 mm/min tills provkroppens fibematverk brister. Kraften som plattan 
belastar provkroppen med under provningen registreras. Den maximala kraften fore 
nStverksbrottet rapporteras som "Natverksstyrka", enhet N. Normalt utfors tio 
parallellbestamningar. 

Resultaten frSn ark- och fluf§)rovning av framstallda fbrsoksmassor framgar av 

Tabell 1 . 

Av resultaten i tabell 1 framgSr att den positiva effekten av bentonit pS 
defibreringsresultatet ar starkt beroende av mangden tillsatt eller retenderad bentonit; dvs 
defibreringsenergi, sprangstyrka och knuthalt minskar med okande mangd bentonit. Det 
framgar aven att ett optimum verkar foreligga vad gailer fluffens natverksstyrka. Resultaten 
indikerar att detta optimum foreligger vid en retenderad bentonitmangd mellan 1,1 och 2,5 
kg/t. Resultaten visar aven att absorptionsegenskaperna vid dessa bentonitmangder i stort ar 
ofbrandrade i forhSllande till en obehandlad massa. Aven fibrernas specifika yta visar mattliga 
skillnader vid dessa tillsatsmangder. 
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Exempel 2 

Ett fabriksforsok utfordes p& en upptagningsmaskin for blekt barrvedsmassa i 
Korsnasverken i GMvle, TM6. Vid fdrsoket tillsattes en 5-procentig slurry av bentonit, 
Hydrocol MD till massamalden efter massaberedningssystemets maskinkar. Under forsokets 
5 forsta del doserades Hydrocol MD till systemet i en mangd som svarar mot 5 kg bentonit per 
ton massa, under forsokets andra del var doseringen 1 0 kg/t. Torkade massaark med ytvikten 
750 g/m 2 togs ut for analys med metoder enligt ovan. Referensprov frJn tillverkningsperioden 
fore forsoket analyserades pi samma satt. Analysresultaten framgSr av tabell 2 . 

Resultaten fran fabriksforsoket, som redovisats i tabell 2, bekniftar resultaten 
10 frSn laboratoriefdrsfiken vad galler defibreringsegenskapema och framst knuthalten, aven om 
absolutniv&ema pi knuthaltema ar en annan M vid laboratorieforsoken. NivSskillnaden 
mellan laboratorie- och fabriksforsok ar en nonnal foreteelse och ar att hSnfora till skillnader i 
• hur pass idealt arken blir fomiade vid arkbildningen. Resultaten visar aven att fluffens 
natverksstyrkenivi har bibehillits tack vare att den optimala satsningsmSngden av bentonit 
15 inte har overskridits. Likasi har fluffens absorptionsegenskaper bibeh&llits. 
Exempel 3 

Blekt barrvedsmassa anvSndes for att i laboratoriefcJrsOk tillverka fluffinassaark 
med en ytvikt av ca. 800 g/m 2 . Vid forsSken tillsattes 10 kg/t av produkten AltonitSF 
(montmorillonit, natriumbentonit) frin Kemira Kemi AB. I laboratorieforsoken tillsattes 

20 cellulosafibrer till bakvatten frSn en upptagningsmaskin for fluffinassa. Vattnet pH-justerades 
till 6,5. Tre olika typer av katjoniska retentionsmedel Fennopol med olika laddning frin 
Kemira Kemi AB tillsattes vid forsSken i mangden 0,3 kg/t och med varierande 
behandlingstider. Suspensionen stod under omroming i totalt 10 min. Fluffinassaark 
tillverkades i arkform enligt samma forfarande som i exempel 1 . Efter pressning, torkning 

25 samt defibrering p& samma satt som i exempel 1 utfordes analyser med resultat enligt 
sammanstallningen i Tabell 3. 

Resultaten i tabell 3 visar att aven den i dessa R5rs6k anvanda typen av bentonit 
ger tydligt positiva effekter p& defibrerbarheten, uttryckt som defibreringsenergi eller 
knuthalt. Den retenderade mangden bentonit vid en viss satsning har h&r blivit storre an i 

30 tidigare fdrsdk. PS grund av den h6ga retentionen av bentonit visar dessa fbrsok relativt liga 
varden pS natverksstyrkan, i analogi med diskussionen under exempel 1. 
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Exempel 4 

Blekt barrvedsmassa anvandes for att i laboratorieforsok tillverka fluffinassaark 
med en ytvikt av ca. 800 g/m 2 . Vid forsoken tillsattes varierande mangder 3 - 30 kg/t av 
produkten Hydrocol MD. I laboratorieforsoken tillsattes cellulosafibrer till bakvatten fran en 
upptagningsmaskin for fluffmassa. Vattnet pH-justerades till 6,5. Efter tillsats av kemikalien 
fick blandningen st& under omroming under 1 minut. Retentionsmedel tillsattes inte vid 
forsoken. Fluffinassaark tillverkades i arkform enligt sarama fbrfarande som i exempel 1. 
Efter pressning, torkning samt defibrering p& samma sMtt som i exempel 1 utfordes analyser 
med resultat enligt sammanstallningen i Tabell 4 . 

Resultaten i tabell 4 bekraftar de tidigare resultaten, dvs att med avseende pa 
den sammantagna efFekten pk knuthalt och natverksstyrka finns det en optimal tillsatsnivS av 
bentonit som motsvarar en retenderad mangd bentonit av 1,1 - 2,5 kg/t. 

De redovisade exemplen demonstrerar att en optimerad tillsats av bentonit vid 
fluffinassatillverkningen ger en forbattring av massans defibreringsegenskaper, bl a 
knuthalten, utan att massans absorptionsegenskaper forsamras. Effekterna pk knuthalten 
framgSr av Figur 1 ; av resultaten att doma behQvs en relati vt liten mangd bentonit for att ge 
en kraftig reduktion av knuthalten. Den minskade knuthalten bidrar till att forbattra den 
defibrerade massans, dvs fluffens, natverksstyrka. Av exemplen firamgar ocksS att en for hog 
tillsats av bentonit, over niv&n ca. 3 kg/t som retenderad bentonit, forsamrar natverksstyrkan, 
se Figur 2 . Mekanismerna fbr derma forsamring ar inte utredda. Den sammantagna effekten 
av bentonit p& knuthalt och natverksstyrka medfbr att det finns ett optimalt satsningsintervall 
av bentonit. 
Exempel 5 

Blekt barrvedsmassa anvandes f5r att i laboratorieforsok tillverka fluffinassaark 
med en ytvikt av ca. 750 g/m 2 . Vid fSrsoken tillsattes varierande mangder 7,5-10 kg/t av 
produktema Altonit SF resp. Hydrocol MD. I ett par forsok studerades Mven en kombinerad 
tillsats av Hydrocol MD och ett syntetiskt natrium-magnesium-aluminiumsilikat, "Hydrex A" 
fr&n Zeofinn OY. Hydrex skiljer sig gentemot Hydrocol bl a genom att den har en storre 
partikelstorlek. F6r den aktuella varianten anges en typisk partikelstorlek pk 4,5 ^m. I 
laboratoriefbrsdken tillsattes cellulosafibrer till bakvatten frSn en upptagningsmaskin fbr 
fluffmassa. Retentionsmedel enligt Tabell 5 tillsattes vid vissa forsdk. Efter tillsats av 
retentionsmedel fick blandningen sti under omr6rning under 1 minut varefter 
bentonitkemikalien tillsattes. Vid fbrsoken med silikatet Hydrex var satsningsfoljden 
Retentionsmedel - Hydrex - Hydrocol. Fluffinassaark tillverkades i arkform enligt samma 
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fSrfarande som i exempel 1 . Efter pressning, torkning samt defibrering p& samma satt som i 
exempel 1 utfordes analyser med resultat enligt sammanstallningen i Tabell 5. 

I likhet med forsoken enligt exempel 5 har forsoken i Tabell 5 gett en relativt 
hog retenderad mangd bentonit, vilket aven avspeglar sig i ISga varden p4 natverksstyrkan. 
Forsaken i Tabell 5 visar aven att en kombination av bentonittillsats och tillsatsen av silikatet 
Hydrex har haft en positiv inverkan p& natverksstyrkan. En eventuell forklaring till dessa 
effekter kan vara att de storre silikatpartiklama okar friktionen mellan fibrema, vilket ar 
gynnsamt f(5r natverksstyrkan. 
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Tabelll 



Forsok nr 


Referens 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Dosering, kg/t 


















Hydrocol MD 




3 


5 


10 


15 


15 


30 


30 


BMB-13 1 0 (retentionsmedel) 












0,3 




0,3 


pH 




6,5 


6,5 


6,5 


6,5 


6,5 


6,5 


6,5 


Askhalt (SCAN-C 6), % 


0,275 


0,30 0,38 


0,51 


0,86 


0,92 


1,49 


1,62 


Retenderad mangd bentonit, 




0,3 


1,1 


2,5 


6,2 


6,8 


12,8 


14 2 


kg/t 


















A rkegenskaper 


















Ytvikt (SCAN-P 6), g/m 2 


748 


758 


761 


759 


760 


741 


764 


761 


Densitet (SCAN-P 7), kg/m 3 


494 


475 


488 


517 


484 


489 


520 


489 


Sprangindex (SCAN-P 24), 


3,1 


2 8 


2 7 


2,1 


1,6 


2,0 


1,2 


1,4 


kPa*m 2 /g 


















Defibreringsenergi, kJ/kg 


187 


173 


174 


124 


103 


124 


88 


92 


Fluffegenshaper 


















Knuthalt (SCAN-C 37), % 


7,5 


1,5 


1,0 


0,2 


0,1 


0,1 


0,01 


0,06 


Natverksstyrka, N 


7,0 


9,0 


9,1 


8,2 




0,2 


/I A 

4,4 


A 1 

4,3 


Volymitet (SCAN-C 33), cm 3 /g 


19,3 


19,5 


19,3 


18,1 


16,8 


17,5 


15,1 


15,2 


Absorptionstid (SCAN-C 33), s 2,3 


2,5 


2,4 


2,1 


2,0 


2,0 


1,8 


1,8 


Absorptionskapacitet 


10,8 


10,3 


10,1 


9,3 


9,1 


9,3 


8,1 


9,2 


(SCAN-C 33), g/g 


















Specifik yta (BET), m 2 /g 


0,61 




0,70 


0,53 
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Tabell 2 



Fdrsok nr 


Referens 


1 


2 


Dosering, kg/t 








Hydrocol MD 


- 


5 


10 


Arkegenskaper 








Ytvikt (SCAN-P 6), g/m 2 


750 


750 


747 


Defibreringsenergi, kJ/kg 


178 


173 


166 


Sprangindex (SCAN-P 24), kPa*m 2 /g 


1,5 


1,5 


1,3 


Askhalt (SCAN-C 6), % 


0,14 


0,21 


0,29 


Retenderad mangd bentonit, kg/t 




0,7 


1,6 


Fluffegenskaper 








Knuthalt (SCAN-C 37), % 


15 


11 


6 


NMtverksstyrka, N 


7,5 


7,4 


7,3 


Volymitet (SCAN-C 33), cm 3 /g 


20,2 


20,4 


20,3 


Absorptionstid (SCAN-C 33), s 


1,6 


1,7 


1,7 


Absorptionskapacitet (SCAN-C 33), g/g 


11,2 


11.1 


11,0 


Inslappstid , s 


16 


19 


19 


Vdtskespridning 45° lutning 








Absorption 30 min, g/g 


5,1 


5,4 


5,5 


Spridningslangd, cm 


37 


34 


33 


Specifik yta (BET), m 2 /g 


0,64 


0,64 


0,73 
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Tabell 3 












Forsok nr 


Referens 


1 


2 


3 


4 


Dosering, kg/t 












Altonit SF 


- 


10 


10 


10 


10 


Retentionsmedel 












Fennopol K 1488 R 


- 


0,3 


- 


- 


- 


rennopoi J4UU K. 






0,3 


0,3 




Fennopol K 280 R 




_ 






0,3 


Behandlingstid med 












retentionsmedel, min 


- 


1 


1 


9 


1 


Askhalt (SCAN-C 6), % 


0,38 


1,06 


1,01 


1,11 


0,98 


Retenderad mangd bentonit, 


- 


8,1 


7,5 


8,7 


7,2 


kg/t 












rtrKegfZrlSKCipGr 












Ytvikt (SCAN-P 6), g/m 2 


792 


820 


806 


814 


810 


Densitet (SCAN-P 7), kg/m 3 


553 


547 


533 


544 


536 


Defibreringsenergi, kJ/kg 


172 


141 


137 


155 


155 


Fluffegenskaper 












Knuthalt (SCAN-C 37), % 


5,1 


1,9 


1,0 


0,7 


0,8 


Natverksstyrka, N 


6,1 


5,0 


5,1 


4,8 


5,2 
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Tabell 4 



rorsoK nr 


Jtvcicrcas 


1 
1 


7 


-1 


A 


Dosering, kg/t 












Hydrocol MD 


- 


3 


5 


10 


15 


pH 




6,5 


6,5 


6,5 


6,5 


Askhalt (SCAN-C 6), % 


0,225 


0,22 


0,17 


0,29 


0,37 


K.eienueraa manga Denionii, Kg/i 




o 




0 7 


1 5 














Ytvikt(SCAN-P 6), g/m 2 


814 


839 


827 


833 


810 


Densitet (SCAN-P 7), kg/m 3 


522 


523 


530 


525 


515 


Defibreringsenergi, kJ/kg 


177 


180 


177 


169 


152 


Fluffegenskaper 












Knuthalt (SCAN-C 37), % 


6,5 


5,8 


5,4 


1,5 


1,1 


Natverksstyrka (torr), N 


6,3 


7,9 


7,4 


7,2 


7,5 



30 



0,5 
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Tabell S 

FdrsOknr Referens 12345 678910 

Dosering, kg/t 

AltonitSF - 7,5 10 7,5 10 - 

Fennopol K3400R - 0,3 0,3 - 

(retentionsmedel) 

HydrocolMD - .... 7,5 10 7,5 10 10 10 

Hydrocol 847 - 0,3 0,3 0,3 0,3 

(retentionsmedel) - 

HydrexA - 5 10 

Askhalt (SCAN-C 6), 0,28 0,51 0,76 0,79 0,90 0,42 0,54 0,63 0,70 - 

% 

Retenderad mfingd - 2,7 5,7 6,1 7,4 1,5 2,7 3,7 4,4 - 

bentonit, kg/t 

Arkegenskaper 

Ytvikt (SCAN-P 6), 749 752 744 773 767 761 761 755 755 781 770 

g/m 2 

Densitet (SCAN-P 7), 519 512 523 504 497 513 507 499 495 458 520 

kg/m 3 

Defibreringsenergi, 155 139 127 122 118 154 147 130 126 121 115 

kJ/kg 

Fluffegenskaper 

Knuthalt (SCAN-C 7,4 1,7 0,3 0,7 0,4 2,1 1,8 0,7 0,6 1,0 0,0 

37), % 

Natverksstyrka, N 7,2 7,2 6,6 5,5 5,1 6,8 6,6 5,5 5,1 7,8 7,4 
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29760/BN 

Patentkrav 

1. Satt att framstalla en for absorptionsprodukter lamplig torrdefibrerbar fluffinassa, 
kannetecknat darav, att vid tillverkning av fluffmassan tillfors bentonit 
5 (montmorillonit), och eventuellt en ytteriigare oorganisk partikelfbrening, till massan i en 
mangd som i fardig fluffinassa ger en mangd bentonit av 0,2 till 7 kg per ton fluffinassa och 
eventuellt en mangd av den ytteriigare oorganiska partikelforeningen av 0,2 till 7 kg per ton 
fluffinassa, varvid den totala mangden retenderad partikeltillsats uppg&r till hogst 8 kg per ton 
fluffinassa. 

10 2. Satt enligt kravet 1, kannetecknat darav, att mangden bentonit respektive 

mangden av partikelforeningen vardera ligger i omr&det 0,5 till 3,0 kg per ton fluffinassa. 

3- Satt enligt kravet 1 eller 2, kannetecknat darav, att partikelforeningen ar en 
syntetisk silikatforening. 

4. Fluffinassa for absorptionsprodukter, kannetecknad darav, att den inneh&ller 
15 bentonit (montmorillonit), och eventuellt en ytteriigare oorganisk partikelforening, i en mangd 

bentonit av 0,2 till 7 kg per ton fluffinassa och eventuellt en mangd av den ytteriigare 
oorganiska partikelfSreningen av 0,2 till 7 kg per ton fluffinassa, varvid den totala mangden 
; retenderad partikeltillsats uppgSr till hogst 8 kg per ton torrdefibrerad fluffinassa. 

5. Fluffinassa enligt kravet 4, kannetecknad darav, att mangden bentonit 
20 respektive mangden av partikelforeningen vardera ligger i omr&det 0,5 till 3,0 kg per ton 

torrdefibrerad fluffinassa 

6- Fluffinassa enligt kravet 4 eller 5, kannetecknad darav, att 
partikelfbreningen ar en syntetisk silikatforening. 

7. Absorptionskaina for absorptionsprodukter , kannetecknad darav, att den 
25 innefattar en torrdefibrerad fluffinassa enligt n&got av kraven 4- 6 och eventuellt en 

superabsorbent. 

8. Absorptionsprodukt, kannetecknad darav, att den innefattar en 
torrdefibrerad fluffinassa enligt n&got av kraven 4- 6 och/eller en aborptionskarna enligt 
kravet 7. 

30 9. Absorptionsprodukt enligt kravet 8, kannetecknad darav, att den ar en 

hygienprodukt, sisom blojor, inkontinensskydd, bindor eller torkdukar. 

10. Anvandning av en torrdefibrerad fluffinassa enligt nSgot av kraven 4-6, eller en 
aborptionsprodukt enligt kravet 7 eller 8, for framstallning av hygienprodukter, sSsom blojor, 
inkontinensskydd, bindor och torkdukar. 
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29760/BN 

Sammandrag 

Satt att framstalla en for absorptionsprodukter lamplig torrdefibrerbar fluffinassa, 
5 beskrivs. Vid tillverkning av fluffinassan tillfbrs bentonit (montmorillonit), och eventuellt en 
ytterligare oorganisk partikelforening, t ex en syntetisk silikatforening, till massan i en mangd 
som i Srdig fluffinassa ger en mangd bentonit av 0,2 till 7 kg per ton fluffinassa och 
eventuellt en mangd av den ytterligare oorganiska partikelforeningen av 0,2 till 7 kg per ton 
fluffinassa, varvid den totala mangden retenderad partikeltillsats uppgar till hogst 8 kg per ton 
10 fluffinassa. 

Dartill beskrivs en si frarnstalld fluffinassa for absorptionsprodukter, en 
absorptionskama for absoiptionsprodukter som innefattar sidan torrdefibrerad fluffinassa och 
eventuellt en superabsorbent, samt en absorptionsprodukt som innefattar en s&dan 
torrdefibrerad fluffinassa och/eller en aborptionskarna. Dessutom beskrivs anvandning av en 
15 s&dan torrdefibrerad fluffinassa och/eller en aborptionsprodukt for framstallning av 
hygienprodukter, sSsom blojor, inkontinensskydd, bindor och torkdukar. 
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